Miifiiiiiii 



@ BUIMDESREPUBLIK "® Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND _ Q£ 101 21 47 1 A 1 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKEIMAMT 



(§) Aktenzeichen: 
(22) Anmeldetag: 
© Offenlegungstag: 



(S) .Int. CkV 

A 61 L 15/44 



101 21 471.5 
2. 5.2001 
7. 11.2002 



@ Anrnelder: 

Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE 

® Erfinder: 

Schink, Michael, Dr., 22605 Hamburg, DE; Kohler, 
Ulrich, Dr., 22089 Hamburg, DE; Kartheus; Holger 
20255 Hamburg, DE; Philipp, peter, Dr., 22885 
Barsbuttel, DE 



Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht 
zu ziehende Druckschriften: 



DE 


42 30 589 C1 


DE 


199 57 234 A1 


DE 


199 40 242 A1 


DE 


199 40 241 A1 


DE 


198 49 823 A1 


DE 


198 26 592 Al 


DE 


197 12 359 Al 


DE 


32 22 800 Al 


DE 


295 11 982 U1 


US 


59 02 601 A 


US . 


56 88 524 A 


US 


56 62 923 A 


US } 


56 26 866 A 


EP 


04 98 468 A1 


WO 


94 09 848 A1 



Die folgenden Angaben sind den vom Anrnelder eingereichten Uriterlagen entnommen 
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(57) Selbstklebendes, oberflachendotiertes, wirkstoffhalti-. 
ges Matrixplasfer zur kontrollierten Abgabe von Wirkstof; . 
fen an die Haul mit einer absorbierenden, selbstkleben- 
den Matrix^ wo be i der Wirkstoff in geloster oder flussiger 
Form auf die fur den Haut- dder Wundkontakt vorgesehe- 
ne Seite der Matrix aufgebracht ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft oberflachendotierte wirkstoffhaltige Pflaster. 

10002J Wirkstoffhaltige Pflaster fur die transderrnale Applikation sind vielfach in der Literatur und in Patenten be- 
5 schrieben. 

, [0003] Die transdermalen Pflastersysteme konnen beispielsweise nach ihrem Aufbau unterschieden werden. 
[0004] Bei den membrankontrollierten transdermalen therapeutischen Systemen befindet sich ein separates Wirkstoff- 
reservoir zwischen einer auBeren undurchlassigen Deckschicht und einer semipermeablen Steuermembran, die die Frei- 
selzung des Wirksloffes in die Haul konlrollierl und mil einer zusatzlichen klebenden Schicht zur Haulfixierung verbun- 
10 den ist. 

[0005] Da die einzelnen Komponenten dieser kompliziert aufgebauten Systeme sorgfaltig aufeinander abgesummt 
werden mussen; ist die Herstellung aufwendig. 

[0006] Bei den matrixgesteuerten Systemen wird ein inharentes WirkstofFreservoir durch eine homogene Verteilung 
des Wirkstoffs in einer Polymermatrix pder einer Gelmatrix aufgebaut. Idealerweise besitzt dabei die Polymer- oder Gel- 
15 matrix selbstklebende Eigenschaften, so daB die Matrix nicht durch zusatzliches Aufbringen einer Adbasionsschicht auf 
der Haut fixiert werden muB. Im einfachsten Fall befindet sich die wirkstoffhaltige Matrix zwischen einer mit ihr fest ver- 
ankerten Abdeckschicht und einer abziehbaren Trennschicht. . 

[0007] Ublicherweise wird der Wirkstoff durch Losen, Dispergieren, Suspendieren, Extrudieren, Kneten, Mischeh 
oder ahnliche Verfahren, teilweise bei erhohter Temperatur, in die Polymer- oder Gelmatrix homogen eingemiscfit. 

20 [0008] In der EP 0 2 1 9 762 Al ist ein Verfahren zur Herstellung wirkstoflhaluger, wasserloslicher Folien auf der Basis 
Starke, Gelatine, Glycerin und/oder S orbit sowie gegebenenfalls naturlicher und/oder synthetischer Harze und Gummen 
fur orale Verabreichung beschrieben. Dabei werden mit Walzen-Auftragsverfahren wirkstoffhaltige waBrige Beschich- 
lungen auf die besagien Folien mit konslanler Schichtdicke aufgebracht. Die Wasserltisliehkeil dient dein Zweek, daB 
sich die Folie bei der spateren Anwendung im Magensaftmilieu lost oder quillt. 

25 [0009] In der EP 0 353 972 A 1 wird iiber ein Adhasionspflaster mit einer diskontinuieruchen Klebmasseschicht auf 
der Basis Acrylat oder Kautschuk in Form von gcomctrischcn Punktmustcrn, die auch Wirkstoffc cnthaltcn konnen/ bc- 
richtet. 

[0010] . Die DE 32 02 775 Al beschreibt ein Adhasionspflaster, das durch die Bedruckung einer Klebflache mit Wirk- 
stoffsegmenten im Siebdruckverfahren hergestellt wird. Zwar ist ein derartiges Pflaster wirtschaftlich herstellbar, weist 
30 aber in der Lagerstabilitat durch die Moglichkeit des Wirkstoffes, iiber langere Zeitraume in die Klebmatrix zu migrie- 
ren, Nachteile auf. , 
[0011] Dies ist insbesondere fiir die behordUche Zulassung als Arzneimittel von Bedeutung. 

[0012] Zur Verbesserung der Lagerstabilitat der Wirkstoffpfl aster wird in EP0 170010 Al das Verfahren der Sieb- 
druckbeschichtung durch das Aufbringen separater Wirkstoffs und Klebstoffsegmente verandert. Dabei wird das Verfah- 

35 ren durch VerwendUng zweier synchron laufender, aufeinander abgestimmter Siebdruckwalzen aufwendiger. 

[0013] Ein ahnlicher Ansatz zur raumlichen TYennung von Wirkstoff und Klebmassesegmenten wird in 
EP0 170 821 A 1 umgesetzL Dort ist beschrieben, daB sich zwischen Wirkstoffsegmenten und KlebstolTschicht ein 
Trennfilm befindet, der die Interaktion zwischen Wirkstoff und Klebmasse Yermeidet. Trennfilm und Wirkstoff werden 
im Tiefdruck- oder Siebdruckverfahren nacheinander aufgebracht. Dabei mussen die Applikationsparameter fur die \%r- 

40 tcilung in der Hachc und in der Hone sorgfaltig ausgcwahlt wcrdcn r urn cine ausrcichcndc Homogcnitat zu crrcichcn. 
[0014] Weiterhin stehen die Wirkstoffsegmente jeweils ca. 160 urn iiber der Klebstoffschicht. Durch einen derartigen " 
separaten Aufbau haben sowohl Wirkstoff als auch Klebstoff riur punktuellen, d. h. diskontinuierlichen und damit jeweils 
keinen vollflachigen Hautkontakt, denn beide sind imrnef raumlich voneinander getrennt. Damit stellt ein solches Adha- 
sionspflaster bezuglich der Klebstoffeigenschaften und der Arzneimittelwirkung auf die Hautflache bezogen einen Kom- 

45 promi IS und somit kein optimal es System dar. ' 

[0015] In WO 89/07429 A 1 ist ein transdermals therapeutisches System beschrieben, welches aus ^inem Mehr- 
schichtlaminat besteht, zusammengesetzt. aus einer wirkstoffundurchlassigen Deckschicht, einer Klebstoffschicht, einer 
Adsorberschicht und einer weiteren Klebsioffschicht, die zur Fixierung auf der Haut dient. Zur Herstellung dieses Sy- 
stems wird der Wirkstoff in flussiger'Form mit Hilfe eines Druckverfahrens auf die flexible Adsorberschicht, bevorzugt 

50 - eine Vliesschicht, die bereits mit der ersten Klebschicht und der Deckschicht verbunden ist, aufgebracht. AnschlieBend 
wird die zweite Klebschicht hinzulaminiert. Die mil Wirkstoff beladene Zwischenschicht dient. nur vorubergehend als 
Depot, da der Wirkstoff solange in die angrenzenden Klebstoffschichten, die fur den Wirkstoff durchlassig sind, migriert, 
bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. 

[0016] Aufgabc der Erfindung ist cs, cin obcrflachcndoticrtcs wirkstoffhaltigcs Matrix pflaster zur kpntrollicrtcn Ab- 
55 , gabe von Wirkstoffen an die Haut und/oder in die Wunde zur Verfugung zu stellen, welches selbstklebend ist und wel- 
ches wirtschaftlich herstellbar ist. 

[0017] Gelost wird die Aufgabe durch ein Matrixpflaster, wie es im Anspruch 1 dargelegt ist. Die Unterspriiche umfas- 
sen vorteilhafte Varianten des Erfindungsgeg ens lands. 

[0018] Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind selbstklebende, oberflachendotierte wirkstoffhaltige Matrixpfla- 
60 ster zur kontrollierten Abgabe von Wirkstoffen an die Haut oder in die Wunde mit einer absorbierenden, selbstklebenden 
Matrix, wohei der Wirkstoff in geloster oder flussiger Form auf die fur den Haut- oder Wundkontakt vorgesehene Seite 
der Matrix aufgebracht ist, und zwar derart, daB die selbstklebenden Eigenschaften nach der Applikation erhalten blei- 
ben. 

[00191 Fiir das Aufbringen des Wirkstoffs eignen sich prinzipiell Beschichtungsverfahreri, insbesondere Druckverfah- 
65 ren, wie beispielsweise das Accugravurverfahren oder das Hex odruck verfahren, des weiteren als besondere Form des 
Tiefdrucks das Siebdruckverfahren. 

[0020] Weiter vorteilhaft sind kontaktfreie Spruhverfahren. 

[0021] Bcsondcrs hervorzuheben ist, daB bei der Applikation der Wirkstoff obcrflachig auf cine klebcnde Schicht gc- 
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bracht wird, dabei in fliissiger oder geloster Form in die Polymermatrix eindringt und sich dort bis zur Einstellurig eines 
- Gleichgewichtes verteilt und nach Abdampfen eines eventuell vorhahdenen Losungsmittels im Polymertrager verbleibt. 
Die selbstklebenden Eigenschaften der dotierten Polymermatrix stellen sich danach wieder ein. 

[0022J In einer. weiteren mdglichen vorteilhaften Ausfuhrungsform wird das Losungsmitternach der Application der 
Wirkstofflosung nur teilweise abgedampft, weil die Restmenge des in der Polymermatrix verbleibenden Txxsungsmittels 5 ; 
die WirkstofSreisetzung bei der Anwendung des wirkstoffhaltigen Pfiasterproduktes vorteiihaft steuert, d. h. begiinsti- 
gen, beschleunigen oder verzogera kann. ' • 

' [0023] . Besonders vorteiihaft erweist sich diese Verfahren fur Wirkstoffe; die sich gegenuber reakUven Polyrnersyste- 
nien, wie die Polyurethanreakrion, nicht inert vernal ten und somit mit bekanriten Verfahren nach deni Stand der Technic 
nicht herstellbar sind. • 10: 
[0024] Als.Tragerschicht eignen sich absorbierehde, selbstklebende Polymere, vorzugsweise Polyurethane, aiich in ge-. 

.schaumter Form, die zusatzlich FuhV oder Hilfsstoffe, wie absorbierende Materialieh oder.Penetrationsbeschleuniger, 
enthalten konnen. ... 

[0025] Der Wirkstoff kann bei flussigen oder aufgeschmolzenen Wirkstoffen direkt oder rnit einem Vehicel besonders 
schonend aufgebracht werden. Als Vehicel .dienen geeignete Losungsrnittel fur die Wirkstoffe, wie heispielsweise Alko- 15 
hole und Aceton^ sowie Wasser oder andere. Die Losungeri konnen mit Penetrationsenhancern oder Viskositatshilfsrait- 
teln modifiziert werden. Der Wirkstoff kann auch direkt in einem geeigneten Enhancer eingesetzt werden. Der DrucTo 
oder Beschichtungsvorgang kann mehrfach wiederholt werden. 

[0026] Als Wirkstoffe finden eine Vielzahl von vStoffgruppen Verwendung, so beispielsweise atherische Ole, hautpfle- 
gende kosmetische ZusatzstbfFe, pharmazeutisch wirksame Substanzen oder Antiseptika. . 20 

[0027] Transderrnale Therapeutische Systeme,welche mit atherischen Olen und deren Bestandteilen (zum Beispiel 
Eucalyptusol, Pfefferminzol; Campher, Menthol) dotiert sind, besitzen einen langfristigen, therapeutischen Effekt bei Er- - 
kaltungskrankheiLen, Kopfschmerzeri und weiteren Indikaiionen. 

[0028] Unter atherischen Olen sind aus Pflanzen gewonnene Konzentrate bekannt, die alsnatiirliche Rohstoffe haupt- 
sachlich in der Parfum- und Lebensmittelindustrie eingesetzt werden und die mehr oder weniger aus fluchtigen Verbin- 25 
dungcn bcstchcn. wic zum Beispiel cchtc atherische Ole, Citrusole; i Absolucs, Rcsinoidc. 

[0029] Oft wird der Begriff auch fur die noch in den Pflanzen enthaltenen fluchtigen InhaltsstofTe verwendet. Im ei- 
gentlichen Siijn versteht man aber unter atherischen Olen Gemische aus fluchtigen Komporienten , die durch Wasser- 
dampfdestillation aus pflanzhchen RohstofTen hergestellt werden: 

[0030] ' Echte atherische Olebestehen ausschlieBlich aus fluchtigen Komponenten, deren Siedepunkt iiberwiegend zwi- 30 
schen 150 und 300°C liegen. Anders als zum Beispiel fette Ole hinterlassen sie deshalb beim Auftupfen auf Filterpapier 
keinen bleibenden durchsichtigen Fettfleck. Atherische Ole enthalten iiberwiegend Kohlenwasserstoffe oder monofunk- 
tionelle Verbindungen wie Aldehyde, Alkohole, Ester, Ether und Ketone. ' 

[0031] Stammverbindungen sind Mono- und Sesquiterpene, Phenylpropan-Derivate und langerkettige aliphatische 
Verbindungen. . .... . 35 

[0032] Bei manchen atherischen Ole dorriiniert ein Inhaltsstoff (zum Beispiel Eugenol in Nelkenbl mit mehr als 85%), 
andere sind wieder auBersL komplex zusammengesetzL Oft werden die organoleptisehe Eigenschaften nicht von den 
Hauptkomponenten, sondern yon Neben- oder Spurenbestandteilen gepragt, wie zum Beispiel von den 1,3,5-Undecatrie- 
nen und Pyrazinen im Galbanum-Ol. Bei vielen der kornmerziell bedeutenden atherischen Ole geht die Zahl der ideriti- 
fizicrtcn Komponenten in die Hundcrtc. Schr viclc InhaltsstofTe sind chiral, wobci schr oft cin Enantiomcr iibcrwicgt .40 
oder ausschlieBlich vorhanden ist, wie zum Beispiel (-)-Mehthol im Pfefferminzol oder (-)-Linalylacetat im Lavendeldl. 
[0033] In einer vorteilhaften Ausfuhrungsform enthalt die Matrix 0,1 bis 20 Gew.^%, besonders 1 bis 10 Gew.-%, athe- 
rische Ole, die insbesondere aus der (Jruppe Eucalyptusol, Pfefferminzol, Kamillenbl, Campher, Menthol, Citrusol, Zim- 
tol, Thymiariol, Lavendeldl, Nelkenol, Teebaumol, Cajeputol, Niaouli6l, Kanukaol, Manukaol. Latschenkieferol gewahlt 
sind. ' ' • ; . 45. „• 

[0034] . Citrusole sind atherische Ole, die aus den Schalen von Citrusfruchten.(Bergamotte, Grapefruit, Limette, Man- 
darine, -Orange, Zitrone) gewonnen werden, oft auch A grumenole genannt. • 

[0035] Citrusole bestehen zu einem groBen Teil aus Monoterpen-Kohlenwasserstoffen, hauptsachlich Limonen (Aiis- 
nahme: Bergamottol, das nur ca. 40% enthalt). \ 
[0036] . Unter Campher versteht man 2-Bornanon, l,7,7-Trimethylbicyclo[.2.2.1]heptan-2-on, siehe untere Abbildung. 50 

8 




{0037] Pfefferminzole sind durch Wasserdampfdestillation aus Blatter n uiid Bliitenstanden verschiedener PferTer- 
minze-Sorten gewonnene atherische Ole, gelegentlich auch solche aus Mentha arvensis. 

[0038] Menthol hat drei asyinmctrischc C-Aiomc und komrnt dcmzufolgc in vicr diastcrcorncrcn Enantioincrcnpaarcn 
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vor (vgl. die Formelbilder, die anderen vier Enantiomeren sind die entsprechenden Spiegelbilder). 
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(-)-Menthol 
(1) 



(+)-Neomenthol 
(2) 



(+)-lsomenthol (+)-Neoisomenthol 
(3) (4) 



[0039] Die Diastereomeren, die destiilativ getrennt werden konnen, werden als Neoisomenthol, Isomenthol, Neoment- 
hol [(+)-Form: Bestandteil des japanischen Pfefferminzols] und Menthol bezeichnet. Wichtigstes Isomer ist (-)-Menthol 
(T^evomenthol), glanzende, stark pfefferminzartig riechende Prismen. 

[0040] Menthol erzeugt beim Einreiben auf der Haut (besonders an Stirn und Schlafen) infolge Oberfiachenanasthesie- 
rung und Reizung der kalteempfindlichen Nerven bei Migrane und dergleichen ein angenehmes Kaltegefiihl; tatsachlich 
zeigen die betreffenden Stellen normale oder erhohte Temperatur. Diese Wirkungen besitzen die anderen Isomeren von 
Menthol nicht. 

[0041] Des weiteren konnen der Matrix vorteilhaft hautpflegende, kosmetische Zusatzstoffe zugesetzt sein, besonders 
zu 0,2 bis 10 Gew.-%, ganz besonders zu 0,5 bis 5 Gew.-%. 

[0042]' ErfindungsgcmaB konnen die hautpflcgcndcn, kosmctischen Zusatzstoffc (cine oder mChrcrc Vcrbindungcn) 
sehr vorteilhaft gewahlt werden aus der Gruppe der lipophilen Zusatzstoffe, insbesondere aus folgender Gruppe: 
Acetylsalicylsaure, Atropin, Azulen, Hydrocortison und dessen Derivaten, zum Beispiel Hydrocortison-17-valerat, Vit- 
amine und Provitamine, zum Beispiel Ascorbinsaure und deren Derivate, Vitamin A,. Vitamin A-Palmitat, Vitamine der 
B- und D-Reihe, sehr giinstig das Vitamin B t , das Vitamin B 12 , das Vitamin D lt das Provitamin B 5 , die Pantothensaure 
aber auch Bisabolol, ungesattigte Fettsauren, namentlich die essentiellen Fettsauren (oft auch Vitamin F gen annt), insbe- 
sondere die garnma-Linolensaure, Olsaure, Eicosapentaensaure, Docosahexaehsaure und deren Derivate, Chloramphe- 
nicol, Coffein, Prostaglandine, Thymol, Campher. Extrakte oder andere Produkte pflanzlicher und fieri scher Herkunft, 
zum Beispiel Nachtkerzenol, Borretschol oder Johannisbeerkernol, Fischole, Lebertran aber auch Ceramide und cera- 
midahnliche Verbindungen und so weiter. 

[0043] Vorteilhaft ist es auch, die Zusatzstoffe aus der Gruppe der ruckfettenden Substanzen zu wahlen, beispielsweise 
Purcellinol, Eucerit® und Neoceril®. . 

[0044] Besonders vorteilhaft werden der oder die Zusatzstoffe ferner gpwahlt aus der Gruppe der NO- Synth as eh em- 
mer, insbesondere wenn die erfindungsgernaBen Zubereitungen zur Behandlung und Prophylaxe der Symptome der in- 
trinsischen und/odcr extrinsischen Hautaltcrung sowic zur Behandlung und Prophylaxe der schadlichcn Aus wirkungen 
ultra vi oletter Strahlung auf die Haut dienen sollen. 
[0045] Bevorzugter NO-Synthasehemmer ist das Nitroarginin. 

[0046] Weiter vorteilhaft werden der oder die Zusatzstoffe gewahlt aus der Gruppe, welche Catechine und Gallensau- 
reester von Catechinen und wafirige beziehungsweise organische Extrakte aus Pflanzen oder Pflanzen tei len umfaBt, die 
einen Gehalt an Catechinen oder G aliens aureestem von Catechinen aufweisen, wie beispielsweise den Blattem der 
Pflanzenfamilie Theaceae, insbesondere der Spezies Camellia sinensis (gruner Tee). Insbesondere vorteilhaft sind deren 
typische Tnhaltsst.offe (wie zum Beispiel Polyphenole beziehungsweise Catechine, Coffein, Vitamine, Zucker, Mi n era- 
lien, Aminosauren, Lipide). 

[0047] Catechine stellen eine Gruppe von Verbindungen dar, die als hydrierte Flavone oder Anthocyanidine aufzufas- 
sen sind .und Derivate des "Catechins" (Catechol, 3,3\4',5,7-Flavanpentaol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-chroman-3,5,7- 
triol) darstellen. Auch Epicatechin ((2R,3R)-3,3',4',5,7-Flavanpentaol) ist. ein vorteilhafter ZusatzstofT im Sinne der vor- 
liegenden Erfindung. 

[0048] Vorteilhaft sind ferner pflanzliche Auszuge mit einem Gehalt an Catechinen, insbesondere Extrakte des grimen 
Tecs, wic zum Beispiel Extrakte aus Blattcrn der Pflanzen der Spezies Camellia spec, ganz besonders der Tccsortcn Ca- 
mellia sinenis, C. assamica, C. taliensis beziehungsweise C. irrawadiehsis und Kreuzungen aus diesen mit beispielsweise 
Camellia japonica, 

[0049] Bevorzugte Zusatzstoffe sind ferner Polyphenole beziehungsweise Catechine aus der Gruppe (-)-Catechin, (+)- 
Catechin, (-)-Catechingallat, (-)-G alloc ateching all at, (-f)-Epicatechin, (-)-Epicatechin, (->Epicatechin Gallat, (-)-Epi- 
gallocatechin, (-)-Epig alloc ateching allat. 

[0050] Auch Flavon und seine Derivate (oft auch kollektiv "Flavone" genannt) sind vorteilhafte Zusatzstoffe im Sinne 
der vorliegenden Erfindung. Sie sind durch folgende Grunrist.rukr.ur gekennzeichnet (Substitutionspostilionen angege- 
ben): 



65 
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[0051] Einige der wichtigeren Ravone, welche auch bevorzugt in erfindungsgemaBen Zubereitungen eingesetzt wer- 
den konnen, sind in dec nachstehenden Tabelle* aufgefiihrt: ■ ( . 





: bH-SubstitutionsDOsitionen 




3 




7 


8 


2' 


3' 


4' 


• 5' • 


Flavon > 


















Flavonol 


+ 
















Chrysin 




■ + 


+ 












Galangin 




+ 


+: 




i. 








Apigenin 




.+ 


+. 








.+ 




Fisetin 






.+ 








+ 




Luteolin 












+ • 






Kampferol 


+ 
















Quercetin 


+ • 


+ 








+ 


+ 




Morjn 






+ 








'• + " 




Robinetin 


+ 




+ 






+ 


+■ 




Gossypetin 


+ 


+ 


+ 


'■■"■+• 




+ '. 


+ 




Myricetin 






+ 






■** 




+ 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



[0052] In der Natur koinmen Flavone in der Regel in glycosidierter Form vor. * i 

[0053] ErfindungsgernaB werden die Flavonoide bevorzugt gew ah It aus der Gruppe der Substanzen der generischen 45 
Strukturforrnel 




50' 



55 



60 



wobei 7.\ bis 7, 7 unabhangig voneinander gewahlt werden aiis der Gruppe H, OH, Alkoxy- sowie Hydroxyalkoxy-, wobei 
die Alkoxy- beziehungsweise Hydroxyalkoxygruppen verzweigt und unverzweigt sein und 1 bis 18 C-Atome aufweisen . 
konnen, und wobei Gly gewahlt wird aus der Gruppe ider Mono- lind Oligogly cosidreste. 

[0054] ErfindungsgemaB konnen die Flavonoide aber auch vorteilhaft gewahlt werden aus der Gruppe der Substanzen 
der generischen 'Strukturforrnel '65 
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wobei Zi bis 7* unabhangig voneinander gewahlt werden aus der Gruppe H, OH, Alkoxy- sowie Hydroxy alkoxy-, wobei 
!5 die Alkoxy- beziehungsweise Hydroxyalkoxygruppen verzweigt und unverzweigt sein und 1 bis 18 C-Atome aufweisen 
konnen, und wobei Gly gewahlt wird aus der Gruppe der Mono- und Oligoglycosidreste^ 

. [0055] Bevorzugt konnen solche Strukturen gewahlt werden aus def Gruppe der Substanzen der generischen Struktur- 
formel ' 



20 ■ %1 . Z2' 




wobei Glyi, Gly 2 und Gly 3 unabhangig voneinander Monpglycosidreste darstellen. Gly 2 beziehungsweise Gly 3 konnen 
auch einzeln oder gemeinsam Absattigungen dure h Wasserstoffatorne darstelleh. 

[0056] . Bevorzugt werden Glyi , Gly 2 und Gly 3 unabhangig voneinander gewahlt aus der Gruppe der Hexosylreste, ins- 
35 besondere der Rhamnosylreste.und Glucosylreste. Aber auch andere Hexosylreste, beispielsweise Allosyl, Altrosyl, Ga- 
lactosyl, Gulosyl, Idosyl, Mannosyl und Talosyl sind gegebenenfalls vorteilhaft zu verwenden. Es kann auch erflndungs- 
gemaB vorteilh aft sein, Pen tosylreste zu verwehden. -', ' 

[Q057] Vorteilhaft werden Z t bis Z 5 unabhangig voneinander gewahlt aus der Gruppe H, OH, Methoxy-, Ethoxy- sowie 
2-IIydroxyethoxy-, und die Flavonglycoside haben die Struktur 




55 



[0058] Besonders vorteilhaft werden die erfindungsgernafien Flavonglycoside aus der Gruppe, weLche durch die fol- 
gende Struktur wiedergegeben werden: 

60 
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Gtyi— Gly 2 

. ... ' ■ .'. • "\ : • ;. . : . 

wobei Giyi, Gly2 und*Gly3 unabhangig voneinander Monoglycosidreste darstellen. Gly2 beziebungsweise Gly 3 konnen 
auch eirizeln oder gemeirisarn Absattigungen durch WasserstofFatome darsteilen. 

[0059] Bevorzugt werden Glyi , Gly2 und GIV3 unabhangig voneinander gewahH. aus der Gruppe der Hexosylrest.e, ins- 
besondere der Rhamnosylresie und Glucosylreste. Aber auch andere Hexosylreste, beispielsweise Allosyl, Altrosyl,Ga- . 
lactosyl, Gulosyl; Idosyl, Mannpsyl und Talosylsind gegebenehfalls vorteilhaft zu venvenden. Es kann auch erfindungs- 
gemkB vorteilhaft sein; Pentosylreste zu venvenden. • ... 

f 0060] Besonders vorleilhafL iui Sinne der vorliegenden Erlindung ist, das oder die Flavonglycoside zu wahlen aus der ' 
Gruppe a-Glucosylrutiii, a-GIutosyliiiyricetin, a-Glucosylisoquercitrin, a-Glucosylisoquercetin und a-Glucosylquerci- 
trih. ' ' .- . ■ 

[0061] ErfindungsgcmaB bcsondcrs bevorzugt ist d-Glucosylrutin. 

[0062] ErfindungsgemaB. . vorteilhaft, sind auch Naringin (Aurantiin, Naringenin-7-rhamnoglucosid), Hesperidin 
(3 l ,5,7-Trihydroxy-4 , -methoxyflavanon-7-rulinosid, Hesperidosid, Hesperetin-7-O-i-uunosid). Rutin (3 y 3'A\5J-'Pcnta-' 
hydroxyflyvon-3-rutinosid, Quercetin-3-rutinosid, Sophorin, Bkutan. Rutablon, Tauniun, Phytomelin, Melin), Troxeni- 
tin (3,5-Dihydroxy-3\4^7-rris(2-hydroxyethoxy)-^ 
Monoxerutin (33\.4\5-Tetrahydroxy-7-(2-hydroxyethox^ 

pyranosid)), Dihydrorobihetin p^^'^'^'J-Pentahydroxyflayanori), Taxifolin (3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavanon), Ericn 
dictyoI-7^glucosid (3*,4',5,7-.Tet.rahydroxyflavan6n-7-glucosid), Fl avanomareYn (3\4\7,8-Tetrahydroxyflavanon-7-glu-. 
cosid) und Isoquerceun (3,3 , ,4 , > 5,7-Pentahydroxyflavanon-3-(p-D-Glucopyranosid). 

[0063] Vorteilhaft ist es auch, dem;oder die Zusatzstoffe aus der Gruppe der Ubichirione und Plastochinone zu wahlen. 
[0064] Ubichirione zeichnen sic h durch die Strukturformel / ; 



10 



15 



20 



25 



30 



35 




40 



45 



aus und stellen die am weitesten verbreiteten u. darnit am besten untersuchten Biochinone dar. Ubichinorie werden je 
nach Zahl der in der Seitenkette verknupften Isopren-Einheiten als Q-l , Q-2, Q-3 usw. oder nach Anzahl der C-Atome als 
U-5, U7IO, U-15 usw. bezeichnet. Sie treten bevorzugt\mit bestiminlen Kettenlangen auf, zum Beispiel in einigen Mi- 
kroorganisrhen u. Hefen mil. n = 6. Bei den meisten Saugetieren einschlieBlich des'Menschen uberwiegt Q10. ( 
[0065] Besonders vorteilhaft ist Coenzyrn Q10, welches durch folgende Strukturformel gekennzeichnet ist: 



H3CO 




H3CO 



[0066] Plastochinone weisen die allgemeine Strukturformel 
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auf . Plastoschinone unterscheiden sich in der Anzahl n der Isopren-Reste und werden endspfechend bezeichnet, zum 
Beispiel PQ-9 (n = 9). Femer existieren andere Plastochinone mit unterschiedlichen Substituenten am Chinon-Ring. 
[0067] Alien Kreatin und/oder Kreatinderivate sind bevorzugte Zusatzstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung. 
Kreatin zeichnet sich durch folgende Struktur aus: 



H 2 N 



HN 



\ 
C 



— N 
CH 3 



[0068] Bevorzugte Derivate sind Kreatinphosphat sowie Kreatinsulfat, Kreatin acetat, Kreatinascorbat und die an der 
Carboxylgruppc mit mono- odcr polyfunktionalcn Alkoholcn vcrcstcrtcn Derivate. 

[0069] Ein weiterer . vorteilh after Zusatzstoff ist L-Camitin [3-Hydroxy-4-(trimethylanimonio)Tbuttersaurebetain]. 
Auch Acyl-Carnitine ? welche gewahlt aus der Gruppe der Substanzen der folgenden allgemeinen Strukturformel 



o 

I 



35 (H3O3N — CH2 — C— CH 2 — COO 

H* 
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wobci R gewahit wird aus der Gruppe der verzweigten und unvcrzweigten Alkylrcstc mit bis zu 10 Kohlcnstoffatomcn 
sind vorteilhafte Zusatzstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung. Bevorzugt sind Propionylcarnitin und insbesondere 
Acetylcarnitin. Beide Entantiomere (D- und L-Form) sind vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindung zu verwen- 
den. Es kann auch von Vorteil sein, beliebige Enantiomerengemische, beispielsweise ein Raceniat aus D- und L-Form^ zu 
verwenden. . 

10070J Weitere vorteilhafte Zusatzstoffe sind Sericosid, Pyridoxol, Vitamin K, Biotin und Aromastoffe. 
[0071] Die Liste der genannten Zusatzstoffe beziehungsweise Zusatzstoffkombinationen, die in den erfindungsgema- 
Ben Zubereitungen verwendet werden konnen, soil selbstverstandlich nicht limitierenri sein. Die Zusatzstoffe konnen 
einzelnen oder in beliebigen Kombinationen miteinander verwendet werden. 

[0072] Sodann konnen der Matrix des wirkstoffhaltigen Matrixpflasters pbarmazemisch wirksame Substanzen zuge- 
setzt sein, vorzugsweise bis zu 40 Gew.-%, besonders zu 0,01 bis 25 Gew.-%, ganz besonders zu 0,1 bis 10 Gew.-%. 
• [0073] Typische WirkstofTe sind - ohne den Anspruch der Vollslandigkeit im Rahinen der vorliegenden Erfindung zu 
erheben: ... 
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1 Indication: 


Wirkstoff 




Antimykotika . 


Nafitin 


1. 5 


• 


Amorrolfin . 
Tolnaftat 




Ciclopirox 






Clotrimazol 


10 


Antiseptika . 


Thymol 






Eugenol 


1 " 

I ' * 15 




Triclosan 






Hexachlorophen 




| . 


Benzalkoniumchlorid 


I 20 




Clioquinol 






Chinoiinol 




• 


Undecensaure 


• ' 7 . - 25 




Ethacridin 


1 




Chlorhexidin 






Hexetidin 


30 




Dodicin 


/ ' 


J 


lod 


' 35 


Nichtsteroidale Antirheumatika 


Glykolsalicylat i 
Flufenaminsaure 




Ibuprofen (oder Salze) 


\ • . 

* - 40 




Etofenamat 


- • 




Ketoprofen 






Piroxicam 


45 




ndomethacin 




1 


Diclofenac (oder Salze) 




1 


Udocain (Oder Salze) 


50 


Antipuriginosa 


p olidocanol 
soprenalin 




| ^ "( 


Drotamiton 


55 


Lokalanasthetika [ 


3enzocain 


■ i 


Antipsoriatika ; 


kmmoniumbitumasulfonat i 


60 


Keratolytika r 


ternstoff 

Salicylsaure (oder Salze) j 





- ' ' • - 65 

[0074] Weitere, fur die Wundheilung forderliche Wirkstoffs, wie Dexpanthenol (Panthenol) bzw. die entsprechenden 
D- und L-Isomere oder Silbersulfadiazin, konnen ebenfalls eingesetzt. werden. 

[0075] Unter Dexpanthenol kennt. der Fachmann den intern ationalcn Freinamcn fiir das wundhei lend wirkendc D-(+)- 
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2 > 4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl>33-dimethy}-butyraiiiid (Panthenol) mil der Forme! 

0^ c /NH— (CH2) 2 — CH 2 OH 

H-C-OH 
H3C-C-CH3 
CH2OH 

[0076] In einer besonders vorteithaften Ausfuhrungsform des Matrixpflasters findet als Wirkstoff Dexpanthenol Ver- 
wenduhg, ganz besonders in geloster Form (zum Beispiel Wasser oder Alkohole). . N 

[0077] Direkt eingesetzt werden kann auch D-Panthenol 75 L (Roche). Es handelt sich um eine Lieferform von D-Pan- 
thenol geldst in Wasser (75%), stabilisiert mit L-Lacton, Viskositat 541 cP bei 25°C, pharmazeutische Qualitat. 
[0078] Die Auf tragsmenge des Dexpanthenols pro Matrixpfiaster betragt insbesondere 5 bis 10000 ug pro cm 2 , bevor- 
zugt 50 bis 1000 ug pro cm 2 . Dies entspricht einem Dexpanthenolgehalt in der Matrix bei eiriem Flachengewicht des be- 
vorzugt eingesetzten Polyurethantragers mit 500 g/rh 2 = 50 mg/cm 2 von 0,01 bis 20%, bevorzugt'0,1 bis 2%. 
[0079] Daneben konnen auch hyperamisierende Wirkstoffe wie naturliche Wirkstoffe des Cayenne-Pfeffers, Capsi- 
cumextrakte oder synthetische Wirkstoffe wie Nonivarnid, Nicotinsaurederivate, bevorzugt Bencylnicotinat oder Propyl- 
mcotinat, genannt werden beziehungsweise Antiphlogistika und/oder Analgetika. 
[0080] Beispielhaft seien Capsaicin 



H3CO 




[8-Methyl-trans-6-nonensaure-(4-hydroxy-3- methoxybenzylamid)] 



Nonivarnid 



H 3 C— (CH^— C— NH— CH 2 
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OCH. 



OH 



Nicoti nsaurebenzyl ester 




Etenzylnicotinat 

genannt. 

[0081] Von- besonderer Bedeutung unter den Wuicstoffen sind die Desinfektionsmittel beziehungsweise Antiseptika 
hervorzuheben, sO daR deren Verwendung in der Matrix nochmals betont werden soil. 

[0082] Als Desinfektionsmittel werden Stoffe bezeichnet, die zur Desinfektion, d. h., zur Bekampfung parhogener Mi- 
kroorganismen (zum Beispiel Bakterien, Viren, Sporen, Klein- und Schimrnelpilze) geeignet sind und zwar im allgernei- 
nen durch Anwendung an der Oberflache von Haut, Kleidung, Geraten, Raumen, aber auch von TVinkwassen Nahrungs- 
mitteln, Saatgut (Beizen) und als Bodendesinfektionsniittel. 

[0083] Besonders lokal anzuwendende Desinfektionsmittel, zum Beispiel zur Wunddesinfektion, werden auch als An- 
tiseptika bezeichnet. 

[0084] Besonders vortcilhaft crweist sich der Erfindungsgcgcnstand bei Wirkstoffcn, die encmisch rcakti vc Funktiona- 
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- litaten aufweiseD, wie beispielsweise Carboxyk oder* Hydroxylgruppen, die bei sonst iiblichen Dotierverfahren durch 
Mischen der Wirkstoffe mit den.Komponenten des reaktiven Polyurethansystenis die Reaktion nachteilig beeinflussen 
und storen konnen. Zu diesen Wirkstoffen zahlen beispielsweise Ibuprofen, Lidocain, Salicylsaure, Ascorbinsaure, Dex- 
panthenol, Menthol sowie waBrige oder alkoholische Hxtrakte der Kamille, Hamamelis, Ringelblume, PfefFerminzol 
oder anderen atherischen Olen. 5 
[0085] In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform der Matrix sind dieser Stjperabsorber zugesetzt. 
[0086] Sodann en thai t die Matrix in einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungsforrn einen insbesondere hydrophilen 
FullstofT auf der Basis von Cellulose sowie seinen Derivaten, deren mittlere KomgroBe lm Bereich von 20 bis 60 um 
liegt, denn bei der Auswahl der Fiillstofle wurde uberraschenderweise gefunden, daB sich insbesondere Fulls tofle "auf der 

. Basis Siliziumdioxid oder von Cellulose eignen, wobei letztere eine isotrope Gestalt besitzen und bei Korjtakt rnit Wasser 10 
nicht zum Quellen neigen. Dabei sind besonders Fullstofife mit einer PartikelgroBe von kleiner gleich 100 um geeignet. 
[0087] Der Einsatz hydrophiler Fiillstoffe in einer unpolaren Matrix ist in der Literatur bekannt. Explizit fur den En- 
satz in transdermal therapeutischeri Systemen werden Sie in EP0 186 019 Al beschrieben. Hier allerdings lediglich bis 
zu einer Konzentration von 3 bis. 30 Gew.-%, ohne daB Details zu diesen Fullstoffen erwahnt werden. Die Erfahrung 
zeigt, daB Systeme mit einem Fullstoffgehalt von uber 30 Gew.-% deutlich an Klebrigkeit verlieren und hart und sprode ' 15 
werden. Dadurch verlieren sie die grundlegende Anforderung an ein transdermal therapeutisches System.- 
[0088] Bevorzugt werden Fiillstoffe auf der Basis von mikrokxistallirier oder arnorpher Cellulose in wesentlich hdh'e- 
ren Konzentrationen eingesetzt, ohne da6 eine negative Beeinflussung der klebtechnischen Eigenschaften eintritt, insbe- ' 
sondere wenn sie eine isotrope Gestalt mit. einer PartikelgroBe von nichi groBer als 100 um besitzen. Hohere Gehalte an 
Fullstoffen sind zur Verbesserung der Trageeigenschaften insbesondere bei lange andauernder und wiederholter Ah wen- .20 
dung wunschehswert. . . . 

[0089] Des weiteren sind der Matrix vorzugsweise permeationsforderhde Inhaltsstoffe im Konzentrationsbereich bis 
zu 3Q Gew.-% zugesetzt^ bevorzugt 5bis 15 Gew.-%. J 
[0090] DaZu zahlen beispielsweise lipophile Losungsvermittler/Enhancer wie Olsauredecylester,' Isopropylmyristat 
und -palmitat (IPM und EPP), 2-Octyldodecanol usw. . ^ . 25 

[0091] Besonders vortcilhaft bestcht die Matrix aus Polyurcthan. 

[0092] Geeignete Polyurethane sind Gegenstand der DE 196 18 825 Al, in der hydrophile, selbstklebende Polyure- 
than-Gele offenbart werden, die bestehen aus 

a) 2 bis 6 Hydroxylgruppen aufweisenden Polyetherpolyolen mit OH- Zahlen von 20 bis 112 und einem Ethylen- 30 - 
oxid (EO)-Gehalt von > 10Gew.-%, 

b) Antioxidantien, 

c) in den Polyolen a) loslichen Wisrnut.-(TTT)-Carboxylaten auf Basis von Carbonsauren mit. 2 his 18 C-Atomeh als 
Katalysatoren sowie 

d) Hexamethylendiisocyanat, .35 

mil einem Produkt der Funklionalitalen der Polyurelhan-bildenden Komponenten a) und d) von mindestens 5,2, wobei 
die Katalysatormenge c) 0,005 bis 0,25 Gew.-%, bezogen'auf das Polyol a) betragt, die Menge an Antioxidantien b) im 
Bereich von 0,1 bis 1,0 Gew.-%, bezOgen auf Polyol a) liegt und ein Verhalthis von freien NCO-Gruppen der Kompo- 
ncnlc d) zu den ffcicn OH-Gruppcn der Komponcntc a) (Isocyanatkcnnzahl) im Bereich von 0,30. bis 0,70 gcwahlt wird. 40 
[0093] Es werden bevorzugt.3 bis 4, ganz besonders bevorzugt 4- Hydroxylgruppen aufweisende Polyetherpolyole ein- 
, gesetzt. mit. einer OH-Zahl irri Bereich von 20 bis 112. bevorzugt 30 bis 56. Der Ethylenoxidgehalt liegt bei den erfin- 
dungsgemaB eingesetzten Polyetherpolyolen bei vorzugsweise > 20 Gew.-%. 

[0094] Die Polyetherpolyole sind als solche an sich bekannt und werden zum Beispiel durch Polymerisation von Ep- . 
oxiden, wie Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder Tetrahydrofuran, mit. sich selbst oder durch An lagerung dieser 45 
Epoxide, vorzugsweise von Ethylenoxid und Propylenoxid - gegebenenfalls im Gemisch untereinander oder separat 
. : nacheinander - an Starterkomponenten mit mindestens zwei reaktionsfahigen Wasserstoffatomen, wie Wasser, Ethylen- , 
glykol, Propylenglykol, Diethylenglykol, Diprppylenglykol, Glyzerin, Trimethylolprbpan, Pentaerythrit, Sorbit oder 
Succrose, hergestellt. Vertreter der genannten, zu verwendenden hohennolekularen Polyhydroxylverbindungen sind zum . 
Beispiel in High Polvmers, Vol. XVI, "Poly ure thanes. Chemistry and Technology" (Saunders-Frisch, Interscience Pu- 50 
blishers,New York, Bd l, 1962, S. 32-42) aufgefuhri/ _ w 
10095]. Als Isocyanatkomponente wird monomeres oder trimerisiertes Hexamethylendiisocyanat oder durch Biuret-, 
Uretdioh-, Allophanatgruppen oder durch Prepolymerisierung mit Polyetherpolyolen oder Mischungen von Polyether- 
polyolen auf Basis der bekannten Startcrkomponcntcn mit 2 oder > 2 reaktionsfahigen H-Atomcn und Epoxidcn, wic 
Ethylenoxid oder Propylenoxid einer OH-Zahl von < 850, bevorzugt 100 bis 600, modifiziertes Hexamethylendiisocya- 55 
nat eingesetzt. Bevorzugt ist der Einsatz von modifiziertem Hexamethylendiisocyanar, insbesondere durch Prepolymeri- 
sierung mit Poly etherdiolen der OH-Zahl 200 bis 600 modifiziertes Hexamethylendiisocyanat. Ganz besonders bevor- 
zugt sind Modifizierungen des Hexamethylendiisocyanat mit Polyetherdiolen der OH-Zahl 200-600, dereri Restgehalt 
an monomeren Hexamethylendiisocyanat unter 0,5 Gew.-% liegt. •■ 

[0096] Als Katalysatoren kommen fiir die erfiridungsgemaBen Polyurethangele in den wasserfreien Polyetherpolyolen 60 
a) losliche Wismut(TiT)-Carhoxylate auf Basis li nearer, verzweigter, gesattigter oder ungesattigter Carbonsauren mil. 2 bis 
18, vorzugsweise 6 bis 18 C-Atomen in Frage. Bevorzugt sind Bi(HI)Salze verzweigter gesattigter Carbonsauren mit ter- 
tiaren Carboxylgruppen, wie der.2,^-Dimethyl-Octansaure (zum Beispiel Versatic^Sauren, Shell). Gut geeignet sind Zu- 
bereitungen dieser Bi(IH)Salze in uberschussigen Anteilen dieser Carbonsauren. Hervorragend bewahrt hat sich eine Lo- 
sung von 1 mol des Bi(III)Salzes der Versatic 10-Saure (2,2-Dimethyloctansaure) in einem UberschuB von 3 mol dieser 65 
. Saure mit einem Bi-Gehalt von ca. 17%; 
[0097] Es werden die Katalysatoren bevorzugt in Mengen von 0,03 bis 0.1 Gew.-%, bezogen auf das Polyol a), einge- 
setzt. • 
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[0098] Als Aniioxidantien komraen flir die erfindungsgemaBen Polyurethan-Gele insbesondere sterisch gehinderte 
r phenolische Stabihsatoren, wie BHT (2,6-Di-tert.butyl-4-methylphenol), Vulkanox BKF (2,2 min -Methylen-bis-(6- 
tert.-butyl-4-methyl phenol) (Bayer AG), Irganox 1010 (Pentaerythrityl-tetrakis-[3-(3,5^ 

propionatj), Irganox 1076 (Octadecyl-3-(3^Klitert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat) (Ciba-Geigy) oder Tocopherol 
5 (Vitamin H) in Betracht. Bevorzugt werden solche vom Typ des a-Tocopherol eingesetzt . 

[0099] Die Antioxidantien werden bevorzugt in Mengen von 0,15 bis 0,5 Gew>%, bezogen auf das Polyol a), einge- 
setzt. . - 

[0100] Die Isocyanatkennzahl (Verhaltnis der.bei der Reaktion eingesetzteh freien NCOGruppen zu den freien OH- 
Gruppen) der erGndungsgemafien Polyurelhan-Gelmassen liegt je nach der Funktionalitat der eingeseLzten Isocyanat- 
io und Polyolkomponenten im Bereich von 0,30 bis 0,70, bevorzugt im Bereich von 0,45 bis 0,60. Die fur eine Gelbildung 
erforderliche Isocyanatkennzahl kann sehr einfach nach der folgenden Formel abgeschatzt werden: 



. /(Polyol) • if (Isocyanat) ~ *) KeWlZCtM « 2 



15 



20 



Kenrtzahl a - 



f (Polyol) # (/(Isocyanat) ~ *) 



f: Funktionalitat der Isocyanat- oder Polyolkornponente • 

[0101] Je nach angestrebter Klebrigkeit oder Elasuzitat des Gels kann die tatsachlich zu verwendende Isocyanatkenn- 
zahl um bis zu + 20% von dem. bereehheteri Wert abweichen. Die erfindungsgemaBen Poly urelhan-Gelmassen werden 
.hergestellt nach ublichen Verfahren, wie sie beispielsweise beschrieben sind in Becker/Braun, Kunststciff-Handbuch Bd 
25 7, Polyurethane, S\ 121 ff, Carl-IIauser, 1983. 

[0102] Wcitcr vorzugswcisc kommcn Polyurethane zurn Einsatz, wic sic in der EP 0 665 856 Bl offenb art .sind. 
[0103] Die hydrophilen Polyurethangelschaume sind dernnach erhaltlich aus 

1 . einem Polyurethangel, welches 
30 (A) 25-62 Gew.-% ; ■ vorzugsweise 30-60 Gew.-%, besonders bevorzugt 40-57 Gew.-%, bezogen auf die 

Surnme aus (A) und (B) ; eines kovalent vernetzten Polyurethans als hochmolekulare Matrix und. 

(B) 75-38 Gew.-%, vorzugsweise 70-40 Gew.-%, besonders bevorzugt 60-43 Gew.-% ; bezogen auf die 
Surnme aus (A) und (B) einer oder mehrerer in der Matrix durch Nebenvalenzkrafte fest. gebundenen Polyhy- 
droxylverbindungen mit einem mittleren Molekulargewicht zwischen 1000 und 12000, vorzugsweise zwi- 

35 schen 1500 und 8000, besonders bevorzugt zwischen 2000 und 6000, und einer mittleren OH-Zahl zwischen 

20 und 112, vorzugsweise zwischen 25 und 84, besonders bevorzugt zwischen 28 und 56, als flussigem Disper- 
sionsmilteL wobei das DispersionsmiUel im wesenllichen frei ist an Hydroxylverbindungen mit einem Mole- 
kulargewicht unter 800, vorzugsweise unter 1000, besonders bevorzugt unter 1500, sowie gegebenenfalls 

(C) 0 bis 100 Gew.-%, bezogen auf die Surnme aus (A) und (B), an Full- und/oder Zusatzstoffen enthalt, 
40 und welches erhaltlich ist durch Umsctzung cincr Mischung von 

a) einem oder mehreren Polyisocyariaten, * ... 

b) einer oder mehreren Polyhydroxylverbindungen mit einem mittleren Molekulargewicht zwischen 1 000 und 
12000, und einer mittleren OH-Zahl zwischen 20 und 112, 

c) gegebenenfalls Katalysatoren oder Beschleunigem fur die Reaktion zwischen Isocyanat- und Hydroxyl- 
45 gruppen sowie gegebenenfalls 

' . d) aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Full- und Zusatzstoffen, 

wobei diese Mischung im wesent.lichen frei ist von Hydroxylverbindungen mit einem Molekulargewicht. unter 800, 
die mittlere Funktionalitat der Polyisocyanate (Fi) zwischen 2 und 4 liegu die mittlere Funktionalitat der Polyhy- 
droxy lverbindung (F p ) zwischen 3 und 6 betragt und die Isocyanatkennzahl (K) der Formel 

iF,'F p )-\ 

gchorcht, in wclchcrX < 120, vorzugswcisc X < 100, besonders bevorzugt X < 90 ist und die Kcnnzahl K bci 
55 Werten zwischen 15 und 70 liegt, wobei die angegebenen Mittelwerte von Molekulargewicht und OH-Zahl als Zah- 

lenmittel zu verstehen sind, 

2. einem Wasser absorbierenden Material und 

3. einem nichtwaBrigen Schaumungsmittel. 

60 [0104] Die Polyurethangele konnen aus den an sich aus der Polyurethanchemie bekannten Ausgangsverbindungen 
nach an sich bekannten Verfahren hergestellt werden, wie sie zurn Bei spiel in DR31 03 499 Al ; DR31 03 500 A1 und 
EP 0 147 588 Al beschrieben werden. Wesentlich ist jedoch, daB bei der Auswahl der gelbildenden Komponenten die 
oben definierten Bedingungen eingehalten werden, da sonst anstelle von selbsthaftenden Gelen klebfreie, elastische Gele 
erhal ten werden. 

65 [0105] Bevorzugte Polyhydroxylverbindungen sind Polyetherpolyole, wie sie in den oben genannten OrYenlegungs- 
schriften ausfuhrlich genannt sind. . 

[0106] Als Polyisocyanatkomponenten sind sowohl (cyclo)aliphatische als auch aromatische Lsocyanate geeignet. Be- 
vorzugtc (cyclo)aliphatischc Polyisocyanate. sind 1,6-Hcxamcthylcndiisocyanat sowie dessen Biurctc und Trimcrisatc 
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bzw. hydrierte Diphenylmelhandiisocyanat ("MDI")-Typen. Bevorzugte aromatischen Pplyisocyanate sind solche^ die 
durch Destination erhalten werden, wie MDI-Gemische aus 4,4'- und 2,4V[someren oder 4,4'-MDI, sowie Tbluylendii- ' 
socyanat CTOI^TVpen. . . 

[01 07 J Die Diisocyariate konnen insbesondere zum Beispiel aus der Gruppe der unmodirizierten aromatischen cider ali- 
phatischen Diisocyanate oder aber aus durch Prepolymerisierung mil Aminen, Polyolen oder Polyetherpolyolen gebilde-. • . s 
ten modifizierten Prbdukteh gewahlt werden. . 

[0108] Die Polyurethanmasse kann ungeschaumt, geschaumt," ungefullt oder mit zusatzlichen FullstofFen, wie bei- * 
spielsweise Superabsorbem, Hiandipxid, Zinkoxid, Weichmachem, Farbstoffen etc. eingesetzt werden. Weiterhin kon- 
nen auch Hydrogele in halbfesler bis fester Form mil akliven Beslandleilen fur die zenlrale Zone yerwendel werden. 
[0109] Die Polyurethan-Gele konnen gegebenenfalls aus der Polyurethan-Chemie an sich bekannte Zusatzstoffe. enN ip- 
halteh, wie zum Beispiel Fiillstoffe und Kurzfasern auf anorganischer oder organischer Basis, Metallpigmente, oberfla- 
chenaktive Substanzen oder .flussige Streckrnittel wie Substanzen mit einem Siedepunkt von iiber 150°C. 
[0110] Als organische Fullstoffe seien beispielsweise SchwerspaL Kreide, Gips, Kieserit, Soda,.Titandioxid, Ceroxid, 
Quarzsand, Kaolin, Russ und Mikrohohlkugeln genannL 

[0111] An organischen FullstofFen konnen zum Beispiel Pulver auf Basis von Polystyrol, Polyyinylchlorid, HarristofF- 15 
Formaldehyd und Polyhydrazodicarbonainid eingesetzt werden. Als Kurzfasem kommen zum Beispiel Glasfaserh von 
0,1-1 mm Lange oder Fasern organischer Herkunft, wie zum Beispiel Polyester- oder Polyamidfasern, in Frage. Metall- 
pulver, wie zum Beispiel Eisen oder Kupferpulver, kon nen ebenfalls bei der Gelbildung mitverwendet werden. Um den 
Gelen die gewunschte Farbung zu verleihen, konnen die bei der Einfarbung von Polyurethanen an sich bekannten Farb- , 
stoffe oder Farbpigmente auf organischer oder anorganischer Basis verwendet werden, wie zum Beispiel Eisenoxid- oder 20 
Chromoxidpigmente, Pigmente auf Phthalocyanin- oder Monoazo-Basis. Als oberflachenaktive Substanzen seieh zum 
Beispiel Cellulosepulver, Aktjvkohle und Kieselsaurepraparate gehannt. 1 

[01121 Zur Modifizierung der HafteigenschaTlen der Gele konrien gegebenenfalls Zusatze von polymeren Vinylverbin- 
dungen, Polyacrylaten und sonstigen in der Klebstoff-Technik ublichen Copolymeren bzw. auch Klebemittel auf Natur- 
stofTbasis bis zu einem Gehalt von 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Gelmasse, zugegeben werden!. 25 
[0113] Bevorzugte Wasscr absorbicrende Matcrialicn sind als Supcrabsorbcr bekannte Wasscr absorbicrende Salzc von \ 
Polyacrylaten und deren Copolymeren, insbesondere die Natrium- oder Kaliumsalze. Sie konnen unvemetzt oder ver- 
netzt sein und sind auch als Handelsprodukte erhaldich. Insbesondere sind solche Produkte geeignet, wie sie in der. 
DE 37 13 601 A I offenbart werden und auch Superabsorber der neuen Generation mit nur noch geringen Anteilen an ■ 
austrockenbarem Wasser und hohem Quellvermogen .unter Druck. 30 1 • 

[0114] Bevorzugte Produkte sind schwach vernetzte Polymerisate auf der Basis Acrylsaure/Natriumacrylat. Solche "■ 
Natrium-poly aery late sind als Favor T (Chemische Fabrik Stockhausen.GrnbH, Deutschland) erhaltlich. 
[0115] Weitere Absorber, zum Beispiel Carboxymethylcellulose und Karay a, sind ebenfalls geeignet. . 
[0116] Der Schaumungsgrad.laBt sich durch die eingearbeiteten Mengen an Schaumungsmittel in weiten Grenzen va- 
riieren. " * ' * " *35 . ■ 

[0117] Weiter vorzugsweise weist die Matrix eine Dicke auf von 10 bis 3000 um, ganz besonders 30 bis 1000 um. 
[0il8] Weiterhiri kanri die Matrix. auf der haul- beziehungsweise.wundabgewandLen Seile mit einem Tragermaterial 
eingedeckt sein, beispielsweise bestehend aus Folien (zum Beispiel aus PUR, PE oder PP), Vliesen, Geweben, Schau- 
. men, metallisierte Folien, VerbundstofTe, Baumwolle etc. 
[0119] Beispielsweise istcin mctaUoccn-Polycthylcn-Vlicsstoff geeignet. . 40 
[0120] Der metallocen-Polyethylen-Vliesstoff weist vorzugsweise folgende Eigenschaften auf: 

- ein Flachengewicht von 40 bis 200 g/m 2 , insbesondere von 60 bis 120 g/m 2 , und/oder 

- eine Dicke von 0,1 bis 0,6 mm, insbesondere von 0,2 bis 0,5, und/oder • ' . 
~ eine Hochstzugkraft-Dehnung langs von 400 bis 700% und/oder 45 . . 

- eine Hochstzugkraft-Dehnung quer von 250 bis 550%. 

[0121] Sodann konnen als Tragermateri alien bekannte Vliese eingesetzt werden, die mechanisch verfestigt sind, und 
zwar durch das Ubernahen mit separaten Faden oder durch das Vermaschen. 

[0122] . Irn-ersten Falle erg eben sich die Vlies-Faden-Nahgewirke. Zur Herstellung dieser wird eih Faserv lies vorgelegt, 50 
das beispielsweise quergetafelt T sein kann und miUels separater Faden in Fransen- oder THkotlegung uberniiht wird. ... 
[0123] Diese Vliese sind unter dem Namen "Mali watt." (von der Firma Malimo) oder Arachne bekannt. 
[0124] Bei der zweiten Art der Verfesdgung wird ebenfalls vorzugsweise ein quergetafeltes Vlies vorgelegt! Wahrend- 
des Vcrfcstigungsvorgangcs zichen Nadcln.aus dem Vlics sclbst Fasern hcraus und formcn sic zu Maschcn, wobci in 
Fransenlegung Nahte entstehen. Dieses Vlies-Nahgewirke ist unter dem Narneh "Malivlies", ebenfalls von der Firma 55 
Malimo, verbreitet. Eine Ubersicht uber die verschiedenen Arten der mechanisch verfestigten Faservliesstoffe ist dem 
Artikel Kaschierung von Autopolsterstoffen mit Faservliesen" von G. Schmidt, Melliand Textilberichte 6/1992, Seiten 
479 bis 486, zu entnehmen. 

[0125] Zusammenfasserid kanri festgehalteri werden, dali als Tragerrhateri alien sich alle starren lirid elastischen Fla- 
chengebilde aus synthetischen und naturlichen Rohstoffen eignen. Bevorzugt sind Tragennaterialien, die so eingesetzt 60 
werden konnen, daR sie Eigenschaften eines funktionsgerechten Verbandes erfullen. Beispielhaft sind Tex ti lien. wie Ge- 
webe, Gewirke, Gelege, Vliese, Laminate, Netze, Folien; Schaume und Papiere aufgefiihrt. Weiter konnen diese Mate- 
ri alien vor- beziehungsweise nachbehandelt werden.. Gangige Vorbehandlungeri sind Corona und Hydrophobieren; ge- 
laufige Nachbehandlungen sind Kalandern, Tern pern, Kaschieren, Stanzen und Eindecken. . 

[0126] Des weiteren kann zwischen der Matrix urid dem Tragermaterial eine Klebemasse beschichtet sein, und zwai" 65 
auf Basis von PUR, Acrylaten oder Kautschuk. 

[0127] SchlieBlich kann die Matrix und/oder das mit der Klebemasse beschichtete Tragermaterial, wenn die Matrix 
nicht vollfliichig auf dcin. Tragermaterial vorhanden ist, mit dcrn ublichen Trcnnpapicr eingedeckt sein. 
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[0128] Das erfindungsgemaBe Malrixpflaster kann jede beliebige Form aufweisen, wobei eine regelmaBige Form wie 
rechjteckig, quadratisch, kreisrund oder oval bevorzugt wird. 

[0129] Irn folgenden seien beispielhaft bevorzugte Ausfuhrungsformen des Erfindungsgegenstands sowie mebrere Fi- 
. guren beschriebeh, ohne damit die Erfindung unnotig einschranken zu wollen. 

Beispiele 

[0130] , Es wurden verschiedene Polyurethantrager mit Wirkstofflosungen beschichtet. n 

Herstellung der Wirkstofflosungen 
Wirkstofflosung 1 

[0131] Unter Riihren wurden 100 g Dexpanthenol 75 L (Roche) und 900 g Ethanol gemischt. Die Losung enthalt 
7,5 Gew.-% Dexpanthenol. 

Wirkstofflosung 2 ' 

[0132] Unter Ruhren werdeh 220 g Tbuprofen in 728 g Rthanol gelost. Nach Erhalf. einer klaren T.osung werden 52 g 
Wasser hinzugemischt. Die Losung enthalt 22 Gew.-% Ibuprofen. 

Wirkstofflosung 3 / ' ' 

[0133] Unter Ruhren werden 220 g Salicylsaure in 880 g Ethanol gelost. Die Losung enthalt 22 Gew.-% Salicylsaure. 

VWirkstofflosung 4 

[0134] Unter Ruhren werden 57 g Ibuprofen und 18 g Carbopol 941 (BF Goodrich) in 925 g Ethanol gelost. Die Lo- 
sung enthalt 5,7 Gew.-% Ibuprofen. Die Viskositat betrat 4 dPas. ■ ' ■ 

Wrkstofflosung 5 

[0135] Unter Ruhren werden 135 g Salicylsaure und 8 g Carbopol 941 in 857 g Ethanol gelost. Die Losung enthalt 
13,5 Gew.-% Salicylsaure. Die Viskositat betrat 2,5 dPas. 

Wirkstofflosung 6 ,• 

[0136] Unter Ruhren werden 124 g Nonivamid und 34 g Carbopol 941 in 631,5 g Ethanol und 210,5 g Wasser gelost. 
Die Losung enthalt 12,4 Gew.-% Ibuprofen. Die Viskositat betrat 3 dPas. ' 

Herstellung der wirkstoffh alt i gen Pfl aster 
Beispiele 1 bis 6 

[0137J Ungeschaumte und geschaumte Polyurethantrager wurden nach Dekaschierung des Trennpapiers auf der kle- 
benden Seite mit 1 Wirkstofflosung 1 bis 6 beschichtet. Nach Durchlaufen eihes Trockenkanals wurde die Beschichtungs- 
seite mit einem Trennpapier oder einer Trennfolie abgedeckt. und zu einem Ballen aufgewickeli. Die ein- oder mehrfach- 
bedruckte Bahn wurde in EinzeLpflaster beliebiger Grofie aufgeteilt und in eine diffusionsdichte Primarverpackung, bei- 
spielsweise ein PE/Aluminium/Papierverbundmateriah eingeschweiBr. 

. Hoinogenitat der Wirkstoffverteilung 
[0138] Tabelle 1 zeigt an den Beispielen 1 bis 6 die Ergebnisse der Analysen. 
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Beispiel 


TrSger 


Wlrkstoff 


mittl. 


rel. Standardabw. 








. * 


Istgehatt 




5 

.- 


\ 






- 




Beispiel 1 


Polyurethan 


DEX 


493 pg/cm 2 


3,8% (n=30) 




Beispiel 2 


Polyurethan 


IBU 


553 pg/cm 2 


5,2%(n=15) 


10 


Beispiel 3 


Polyurethan 


NVA 


633 pg/cm 2 


4,5 % (n=15) 




Beispiel 4 


Polyurethanschaum 


NVA 


227 pg/cm 2 


3,7%(n=15) 




BeispielS 


Polyurethanschaum 


IBU 


69,9 pg/cm 2 


5,7 % (n=15) 


15 


Beispiel 6 


Polyurethanschaum 


SAS 


102 pg/cm 2 


3,7 % (0=15) 


r 



. Beispiel 7 . ' 

. Vollfiachige. Beschichtung ' ■•• 

[0139] Eine Poly urelhanschicht mit einem. Auftragsgewicht von 380 g/m 2 wurde hergestellt. Die PolyurethahschicHt 25. 
wurdc mit ciricrn 100 um-Handrakcl mchrfach bcschichtct. Zwischcn den Bcschichtungsschrittcn wurdc bis zur Gc- 
wichtskonstanz getrocknet. Nach der Beschichtung wurden die Klebkraft auf Stahl im Vergleich zum uhbeschichteten 
Muster besummt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt. Nach der Beschichtung urid anschlieBender Trocknung , 
stellt sich die Klebkraft wieder auf das ursprungliche Niveau zuriick. . 

" Tabelle 2 ' . 



Polyurethan, 380 g/cm 2 


unbeschichtet 


3-fach Strich 


4-fach Strich 


Theor. Wirkstoffmenge 


0 


2 mg/cm 2 IBU 


amg/crrrHBU 


Klebkraft auf Stahl 90° 


1,81 N/cm 


1,91 N/cm 


1,83 N/cm . 


rel. Standandabweichung (n=i3) 


0,23 N/cm 


0,13 N/cm 


0,15 N/cm 



Beispiel 8 ■ 

Wirkstofffreisetzung . 

[0140] Die Freisetzung von Dexpantbenol wurde an einem Muster, das nach dem Verfahren entsprechend dern Beispiel 
1 hergestellt. wurde, untersucht. Das Produkt hatte einen Dexpantheolgehalt von 20,6%. 

[0141] Es wurden 5 Proben von je 3 ; 8 cm 2 Flache mit einer gepurTerten physiologischen Kochsalzlosung (PBS pH = 
7,2) als Freisetzungsmedium umspult. Die Dexpanthenolkonzentration im Medium wurde mittels HPLC bestimmt und ... 
daraus die relative Freisetzung bezogen auf den Ausgangsgehalt der Proben bestimmt. 50 ' 

[0142] Nach 5 h belrug die. Freisetzung 94,5% iiii I einer relaLiven Standardabweichung von 5,4%. 

. [0143] Die Fig. 1 verdeutlicht eine bevorzugte geometrische Form des Matrixpfl asters, wie er insbesondere fur Blasen- 
pflaster zum Einsatz kommt. • ... 
[0144] . Das Pflastcr wcist cine krcisrundc Form (Durchmcsscr 100 mm) auf, bcstcht aus cincr Polyurcthan : Matrix 2, 
die sich zum Rand hin abschragt.. Die Polyurethan-Matrix 2 scriragt sich zunachst gleichmaBig ab und lauft in einem . 55 
20 mm breiten Ring aus, bei dem die Dicke konstant. beibehalten wird. Die Polyurethan-Matrix 2 ist mittig im wesentli- 
chen halbkonvex ausgeformt, ist. demgerriaB einer halbkonvexen Linse vergleichbar. 
[0145] Die Dicke der Polyurethan-Matrix 2 betragt in der Mitte 2.3 mm und am Rande 0,7 mm. 

[0146J Schliel31ich ist die Pblyureuian-Matrix 2 mit einem silikonisierteri Papier 1 eingedeckt, um eine Verschmutzung 
oder Kontamination der Matrix 2 zu verm eiden. ■•" .60 

[0147] Die Fig. 2 verdeutlicht eine weitere bevorzugte geometrische Form des Matrixpfl asters. 

[0148] . Das Piaster weist eine ellipsoide Form (Lang e der Achsen 42 mm beziehungsweise 68 mm) auf, besteht aus ei- - 
ner Polyurethan-Matrix 2, die sich zum Rand hin abschragt. Die Polyurethan-Matrix 2 schragt sich zunachst gleichmaBig 
ab und lauft in einem ungefahr 1 1 mm breiten Ring aus, bei dem die Dicke konstant beibehalten wird. Die Poiyurethan 1 
Matrix 2 ist mittig im wesentlichen halbkonvex ausgeformt, ist demgemaB einer halbkonvexen Linse vergleichbar.. 65 
,[0149] Die PU-Matrix 2 ist auf der hautabgewandten Seite mit einer PE-Folie 3 eingedeckt. Die Dicke der. Polyure- 
than-Matrix 2 samt PE-Folie 3 betragt in der Mitte 1,6 nun und am Rande 0,3 mm. > 
[0150] SchlicBlich ist die Polyurethan-Matrix 2 mit cineni silikonisicrten Papier 1 eingedeckt, um cine Verschmutzung 
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oder Kontamination der Matrix 2 zu vermeiden. x 

[0151] Die Fig. 3 verdeutlicht eine weitere bevorzugte geometrische Form des Matrixpflasters. 
[0152] Das Pftaster weist eine ellipsoide Form auf (Lange der Achsen 110. mm beziehungsweise 65 mm), besteht: aus . 
einer Polyurethan-Matrix 2, die sich zum Rand hin abschragt. Die Polyurethan-Matrix 2 ist im wesentlichen halbkonvex. 
5 ausgeformt, ist demgemaB emer halbkonvexen T,inse mit. einer T.ange der Achsen vdn 72 mm beziehungsweise 34 mm 
vergleichbar' . \ • 

[0153] Die PU-Matrix 2 ist auf der hautabgewandten Seite mit einer PE-Folie 3 eingedeckt, die mit der Klebeschicht 4 
auf Polyurethan-Basis, die IPP enthalt, vollflachig beschichtet ist. In der hier gezeigten AusfOhrungsform des Pflasters ist 
die gesainle Peripherie der Klebeschichl 4 nicht mit der Polyurethan-Matrix 2 bedeckt. Es ergeben sich auf diese Weise 
10 zwei konzentrische Zonen chemisch unterschiedlicher Klebemassen 2, 4, welche sich hinsichtlich Haftvennogen, Ab- 
sorptionsvermogen und Polstereigenschafl unterscheiden. 
• [0154] Die Dicke der Polyuremar^Matrix 2 samt PU-Folie 3 und Klebeschicht 4 betragt in der Mitte 1 ;3 mm und am 
Rande 0,15 mm. . 

[0155] SchlieBlich ist die Polyurethan-Matrix .2 mit einem silikonisierten Papier 1 eingedeckt, um eine Verschmutzung 
15 , oder Kontamination der Matrix 2 zu vermeiden. v 
[0156] Die Fig. 4 verdeutlicht eine weitere bevorzugte geometrische Form des Matrixpflasters. 

[0157] Das Pflaster weist eine kreisrunde Form auf (Durchmesser 100 mm), besteht aus einer geschaumten Polyure- ' 
than-Matrix 2, die sich zum Rand hin abschragt. Die- Polyurethan-Matrix 2 ist im wesentlichen halbkonvex ausgeformt, 
ist demgemaR einer halbkonvexen T J nse mil einem Durchmesser von 60 mm vergieichbar. 

20 [0158] Die PU-Matrix 2 ist auf der hautabgewandten Seite mit einer PU-Folie3 eingedeckt, die mit der Klebeschicht 6 
auf Acrylat-Basis vollflachig beschichtet ist. In der hier gezeigten Ausfuhrungsform des Pflasters ist die gesamte Peri- 
pherie der Klebeschicht 6 nicht mit der Polyurethan-Matrix 2 bedeckt. Es ergeben sich auf diese Weise zwei konzentri- 
sche Zonen chenusch unterschiedlicher Klebemassen 2, 6, welche sich hinsichtlich Haftvennogen, Absorpdonsvermo- 
gen und Polstereigenschaft unterscheiden. 

25 [0159] Die Dicke der Polyurethan-Matrix 2 samt PU-Folie 3 und Klebeschicht 6'betragt in der Mitte 1 ,5 mm und am 
Randc 0,1 mm. 

[0160] SchlieBlich ist die Polyurethan-Matrix 2 mit einem silikonisierten Papier 1 eingedeckt, um eine Verschmutzung 
oder Kontamination der Matrix 2 zu vermeiden. 

[0161] Die Fig. 5 verdeutlicht eine weitere bevorzugte geometrische Form des- Wundverbands. 
30 [0162] Das Pflaster weist eine quadratische Form auf, wobei die Ecken des Quadrats abgerundet.sind (Durchmesser 
des Quadrats 50 mm), besteht aus einer wasserdampfdurchlassigen geschaumten Polyurethan-Matrix 2, die sich zum 
Rand hin abschragt. Die Polyurethan-Matrix 2 ist im wesentlichen halbkonvex ausgeformt und kreisrund, ist demgemaB 
einer halbkonvexen T Jnse mit. einem Durchmesser von 33 mm vergieichbar. 

[0163] Die PU-Matrix 2 ist auf der hautabgewandten Seite mit einer PU-Folie 3 eingedeckt, die mit der Klebeschicht 6 
35 auf Kautschuk-Basis vollflachig beschichtet ist. In dernier gezeigten Ausfuhrungsform des Pflasters ist die gesamte Pe> 
ripherie der Klebeschicht 6 nicht mit der Polyurethan-Matrix 2 bedeckt. Es ergeben sich auf diese Weise zwei konzenrxi- 
sche Zonen chenusch unterschiedlicher Klebemassen 2,-6, welche sich hinsichdich Haftvennogen, Ab sorptions vermo- 
gen und Polstereigenschaft unterscheiden. 

[0164] Die Dicke der Polyurethan-Matrix 2 samt PU-Folie 3 und Klebeschicht 6 betragt in der Mitte 1,5 mm und am 
Randc 0,1 mm. 

[0165] SchlieBlich ist. die Polyurethan-Matrix 2 mit einem silikonisierten Papier eingedeckt, um eine Verschmutzung 
oder Kontamination der Matrix 2 zu vermeiden. 

[0166] In der Fig. 6 sind drei weitere Ausfuhrungsfonnen eines erfindungsgemaBen Matrixpflasters gezeigt, und zwar 
im Querschnitt. 

[0167] In der ersten Ausfuhrungsform der drei besteht das Matrixptl aster aus drei einzelnen Schichten. Die dotierte 
Wundauflage aus Polyurethan 2, die Matrix 2, ist auf der wund-beziehungsweise hautabgewandten Seite mit einem Tra- 
germaterial 8 vollflachig eingedeckt. Als Tragermaterial 8 finden beispiels weise Polymerfolien, Vliese, Gewebe sowie 
deren Kombinationen Verwendung sowie Folien oder textile Materialien aus Polymeren wie Polyethylen, Polypropylen 
und Polyurethan oder auch Naturfasern. 

[0168] Auf der wund- beziehungsweise hautzugewandten Seite ist die selbstklebende Matrix 2 mit einem Tfennpapier 
1 vollflachig eingedeckt. 

[0169] In der zweiten Ausfuhrungsform des Matrixpflasters weist die Matrix 2 im Zentrum des Pflasters eine relativ 
hohe Schichtdicke auf, wahrend sie im Randbereich des Pflasters diinn ausgeformt sind. 

[0170] In der drittcn Ausfuhrungsform befindet sich zwischen der Matrix 2 und dcrn Tragermaterial 8 cine zusatzlichc, 
vollflachig auf das Tragermaterial 8 aufgetragene Klebebeschichtung 9. Anders als bei den Matrixpflastern gemaB erster 
und zwei ter. Ausfuhrungsform erstreckt sich hfer die Matrix 2 nicht uber die gesamte Rache des Tragerrnaterials 8. Im 
Randbereich des Tragermaterials 8 ist keine Matrix 2 aufgetragen. 

Patentarispruche 

1 . Selbstklebendes, oberflachendotiertes wirkstofrhaltiges Mat.rixpflaster zur kontroHierten Abgabe von Wirkstof- 
fen an die Haut mit einer absorbierenden, selbstklebenden Matrix, wobei der Wirkstoff in geloster oder flussiger 
Form auf die fur den Haut- oder Wundkontakt vorgesehene Seite der Matrix aufgebracht ist. 

2. Selbstklebendes, oberflachendotiertes wirkstoffhaltiges Matrixpflaster nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net, daB der Wirkstoff in der Matrix bis zur Einstellung eines Gleichgewichtes verteilt ist und nach Abdampfen ei- 

.nes eventuell vofhandenen Losungsmittels in der Matrix verbleibt. 

3. Selbstklebendes, oberflachendotiertes wirkstoffhaltiges Matrixpflaster nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch 
gckcnnzcichnct, daR der Wirkstoff durch Pruckvcrfahrcn vvic das Accugravurvcrfahrcn. das Flcxodruckvcrfahrcn 
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oder das Siebdruckverfahren aufgebracht wird. . *.'"'"" 

4. Selbstklebendes, oberflachendouertes wirkstoffhaltiges Matrixpflaster nach den Anspruchen 1 uhd 2," dadurch 
gekennzeichnet, daB der Wirkstoff durch kontaktlose Spruhverfahren aufgebracht wircL . 

5. Selbstklebendes, oberflachendotiertes wirkstoffhaltiges Matrixpflaster nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch ge- . 
kennzeicjinet daB die Matrix aus Polyurethan in geschaurnter oder ungeschaumter Form bestehL 

6. Selbstklebendes^ oberflachendotiertes wirkstofDialtiges Matrixpflaster nach den Anspruchen I bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Wirkstoffe Verwendung finden atherische Ole, hautpflegende kosmeusche Zusatzstoffe, phar- 
mazeutisch'wirksameSubstanzen und/oder.Antiseptika. 

7. Selbstklebendes, pberflachendoliertes wirkslollhaluges Malrixpflaster nach den Anspruchen 1 bis. 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Matrix Ojl bis 20 Gew.-%, bevorzugt 2 bis 1.0 Gew.-%, eines Wirkstoffes enthalt.; 

8. Selbstklebendes, oberflachendotiertes wiricstoffhdtiges Matrixpflaster nach Anspruchen 1 bis 7, dadurch ge- • 
kerinzeichnet, daB der Matrix perrneationsfbrdernde Inhaltsstoffe irn Konzentrationsbereicb von 1 ,0 bis 30 Gew.-%, 
bevorzugt 10 bis 25 Gew.-% zugesetzt werden. ; . ; 

9. Selbstklebendes, oberflachendotiertes wirkstoffhaltiges Matrixpflaster nach Anspruchen. 1 bis 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Matrix eine Dicke aufweist von 10 bis 3000 urn, ganz besohders 30. bis 1000 pm, 

10. Selbstklebendes, oberflachendotiertes wirjcstoffhaltiges Matrixpflaster nach Anspruchen .1 bis 9,' dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi! die Matrix als Wirkstoff Dexpanthenol enthalt, insbesdndere in einer Auftragsnienge pro Matrix- . 
pilaster von 5 bis lOOOO.ug pro cm 2 , ganz besonders bevorzugt 50 bis 1000 jig pro cm 2 . 
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